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IN THE CLAIMS : 

Please amend the claims as follows: 



21. (Amended) A hot melt ink composition consisting 
essentially of (a) an aldehyde copolymer ink vehicle, (b) a nonpolymeric 
aldehyde viscosity modifie r having a melting point of no less than about 
65°C , (c) g colorant, (d) an optional conductivity enhancing agent, (e) 
an optional antioxidant, and (f) an optional UV absorber. 

22. (Amended) A hot melt ink composition consisting 
of (a) an aldehyde copolymer ink vehicle, (b) a nonpolymeric aldehyde 
viscosity modifie r having a melting point of no less than about 65°C , (c) a 
colorant, (d) gn optionol conductivity enhoncing agent, (e) an optional 
antioxidant, and (f) an optional UV absorber. 




Please add the following new claims: 



23. An ink composition according to claim 1 wherein 
the gldehyde copolymer ink vehicle is poly ((phenyl glycidyl ether)-co- 
formoldehyde), poly ((o-cresyl glycidyl ether)-co-formoldehyde), or 
mixtures thereof. 
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24. An ink composition according to claim 1 wherein 
the aldehyde copolymer ink vehicle is poly ((phenyl glycidyl ether)-co- 
formaldehyde), poly ((o-cresyl glycidyl ether)-co-formaldehyde), poly (p- 
toluenesulfonamide-co-formaldehyde), or mixtures thereof and wherein 
the nonpolymeric aldehyde viscosity modifier is 3-hydroxy benzaldehyde, 
4-hydroxy benzaldehyde, 4-benzyloxy benzaldehyde, 2-carboxy 
benzaldehyde, 4-nitro benzaldehyde, 2,3-dihydroxy benzaldehyde, 2,5- 
dihydroxy benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy benzaldehyde, 4- 
hydroxy-3-methoxy benzaldehyde, 4-hydroxy-3-ethoxy benzaldehyde, 4- 
hydroxy-3-methyl benzaldehyde, 2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 3- 
hydroxy-4-nitrobenzaldehyde, 4-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, 3,4- 
dibenzyloxy benzaldehyde, 3,5-dibenzyloxy benzaldehyde, 4-acetoxy- 
3,5-dimethoxy benzaldehyde, 2-amino-3,5-dibromo benzaldehyde, 2- 
benzyloxy-4,5-dimethoxy benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy 
benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy benzaldehyde, 2,3,5- 
trichlorobenzaldehyde, 2,3,6-trichlorobenzaldehyde, 2,4,5-trimethoxy 
benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxy benzaldehyde, 3,5-dichloro-2-hydroxy- 
benzaldehyde, 3,5-dibromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 3,5-diiodo-2- 
hydroxy-benzaldehyde, 3,4-dihydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 3,5- 
dimethyl-4-hydroxy benzaldehyde, 2,6-dimethoxybenzaldehyde, 2-nitro 
cinnamaldehyde, 4-(diethylamino) cinnamaldehyde, 4-acetoxy-3- 
methoxy cinnamaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy cinnamaldehyde, 2- 
hydroxy-l-naphthaldehyde, 2-methoxy-l-naphthaldehyde, 9- 
anthraldehyde, 5-bromo-2-furaldehyde, 5-nitro-2-thiophene 

carboxaldehyde, 9-ethyl-3-carbazole carboxaldehyde, 4-stillbene 
carboxaldehyde, 2-hydroxy-5-methyl-l ,3-benzene dicarboxaldehyde. 
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terephthal dicarboxaldehyde, 2-(diphenylphosphino) benzaldehyde, 1- 
(phenylsulfonyl)-2-pyrroiecarboxaldehyde, 1 -pyrene carboxaldehyde, 
phenanthrene carboxaldehyde, 2-fluorenecarboxaldehyde, or mixtures 
thereof. 



